Provet  tlllvaratae;ct  don  9/7  1946  1 Sala» 
iTOvet  inicommot  till  FOA*  1 don  25/ S 1946* 


ätfdljt  av  ukri velse» 

Provet  utc&res  av  tvi  styokcn  koppor-  ellor  brons 1 1 knande 
detaljer.  Don  ena  en  olrkulär  skiva  52  mm  0,  o:a  1 mm  tjock  med  ett 
centralt  cirlmlUrt  hål  6,5  run  0 och  har  fr  n periferien  och  ett  atycko 

m 

in  i yton  ott  orogolbundot  fonsat  h&l,  upplcaamot  (jonom  smältning;»  H&*- 
let  är  mycket  boerSnsot  och  förefaller  att  ha  alstrats  av  en  het  stick— 
läga»  Den  andra  detaljen  är  passad  av  en  cirkulär  plåt  i följande  profil; 


De  båda  hålen  pä  den  uppstigande  delen  visa  tecken  på  smältning» 
Enllf^t  don  kvalitativa  sj^^tralanalysen  utgöres  matorlalot  av  cn 
koppor-ainlclogerlng  trollt;en  mod  högre  kopparhalt.  Även  bly  och  tezui 
ingå  i mindre  miÅngd» 

Vid  diskussion  med  förrådsdirektör  kdholm  i E.  Tattenfallatyvelsen 
framkom,  att  provet  ned  största  sannolikhet  härrör  ifrån  någon  elektrisk 
anordning  ooh  att  smältningen  hos  do  båda  detaljerna  uppkommit  genom 
ett  elektriskt  överslag»  Det  är  icke  uteslutet,  att  de  båda  detaljerna 
ha  ingått  i en  koppar oxi dukl ikr i ktare» 

Beeök  har  avlagte  vid  ASLAte  kontor  i Stockholm,  men  bekräftelse 

på  ovannämnda  antagande  har  icke  där  kunnat  erhållae,  utan  har  hänvisats 


till  Liljeholm  /Kabelfabrik.  Kontakt  med  denna  firaui  har  ännu  inta 
kunnat  erhållae.  UÖJ ligen  kunna  ytterligare  upply aningar  från  Sala 
JSlektrioiteteverk  leda  till  fastställande  av  föremålste  användningssätt. 


-ens 


